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Le demandeur dans son brevet principal H° 2161749 a decrit un re-, 
vehement de sol compor tant une fondation de type traditionnel, deux couches 

intermfidiaires superposees et liees entre elles dont une eiastique et une 
autre ihdeformable d'epaisseur constante et comprenant des elements dura 116s 
5 entre eux par un plastif iant approprie assurant egalement la liaison avec 
les couches intermediates et enf in, un revetement final de composition et de 
durete variables suivant le but ppursuivi. Ledit revfitement final contient 
de preference des Elements acryliques, eventuellement du mfitaacrylate de methyle 
lorsqu'il est realist pour constituer des chapes de court de tennis ; il est 
10 <e nature caoUchoueuse composte de preference en deux couches adherant l'une 
sur V autre lorsqu'il est destine a constituer des pistes de courses. La cou- 
che infer ieure nommee ci-dessus est constitute par une couche de particules de 
caoutchouc granuleux ou f Ibreux lifies entre elles par une reeine de latex ap- 
propriee ou par un mtlange de liants a base de caoutchouc ou de latex syn- 
15 thttique, additionnt le plus souvent d'une falble proportion d'une emulsion 
de bitume anionique a 60 %, permettant egalement d r as surer 1' adherence. La 
couche de revttement superf iclel 6 tant constitute uniquement par des particu- 
les de caoutchouc granuleux. • 

Dans un premier certificat d' addition H° 7137921 au brevet princi- 
20 P al » le demandeur avait decrit un revttement semblable a caracttrise cependant 
par le fait que lore de la realisation d'un revttement final a base de caout- 
chouc, le liant utilist ttait prepare a partir d'une dispersion de caoutchouc 
polychloroprene additionntt d'une proportion fortement accrue d f emulsion de 
bitume anionique, d'un agent stabilisateur, et d'une dispersion d'un agent o- 
25 xygtnant a laquelle on ajoutait une dispersion d'un agent de gtlif lcation, 
des particules de caoutchouc f ibreux ou granuleux a lier au moyen du liant 
prtcitt ttant additionntes d'un produit colloidal. La surface ainsi gelifiee 
eta it saupoudree de poudrettes de caoutchouc. 

De tels revttements se sont cependant averts insuff isamment rtais- 
30 cants pour les sols sportifs speciaux ou a utilisation intense. - 

La prtsente addition a. pour ob Jet un perfectionnement au precede 
de realisation d'un tel revttement final a base de caoutchouc, ce perfection- 
nement consistent a enduire la couche caoutchouteuse nee d'une couche fi- 
* nale d'un film de polyurethane obtenu par un melange d'tkamere et d'isocya-. 
35 nate. 

L'lnttrtt de ce perfectionnement reside dans le fait que cette 
derniere couche joue un r81e protecteur pour les surfaces a utilisation in- 
tense. Le melange enduisant la couche caoutchouteuse donne a celle-ci une 
resistance superieure pour les sols sportifs speciaux, c'est-a-dlre des sols 
40 a usage tres particulier et a travail constant tels que les salles de gymnas- 
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tique, ou lee stades converts. 

L'ekamere utilise dans le melange suivant 1' invention est un polye- 
ther derive de l'oxyde de propylene auquel on melange dans des proportions varia- 
bles suivant la temperature et la vitesse a laquelle on desire la prise du poly- . 
urfithane, un prfipolymere obtenu par la reaction en exces d'un isoeyanate sur un 
polyether. On peut additionner a ce catalyseur des charges mineralee et/ou or- 
ganiques ainsi que des catalyseurs appropri£s. 

Lesdites charges minerales sont par exemple, le porphyre, des oxydes de 
fer, du caoutchouc ainsi que toute autre charge susceptible de donner une colo- 
ration au revfitement. 

Le catalyseur est I 1 isoeyanate lui-mfime. 

Dans le melange d'ekamere- isoeyanate, on utilise de preference 
100 parties d'ekamere, 10 a 50 parties d 1 isoeyanate, les parties etant exprim£es 
en poids. - 

. Ce film de polyurethane peut fitre lie a la couche caoutchouteuse ge- 
lifiee a l'aide de prepolymere du type toluene, methyl£thylcetone. 

La presence dudi't prepolymere entralne une fixation plus forte du film 
de polyurethane a la couche caoutchouteuse Ixee et ameiiore les proprifi- 
tes de resistance du-f ilm de polyurethane. 

On projette apres enduction de la surface de caoutchouc gelifi£, 
des grains de caoutchouc ou de polyure' thane. Lesdits grains ont une granulo- 
ma trie comprise entre 1 et 8 mm suivant les asperites recherchees. Ces grains 
etant projettes sur le film de polyurethane avant sa solidification sont enro- 
bes de ce fait dans le mdlange d'ekamere- isoeyanate et apres solidification 
du film se prennent en masse. 

KXKMF1E UNIQUE 

Afin de mieux comprendre l'objet de 1' invention, on va deer ire un. 
exemple non-limitatif de realisation d'une telle couche, la description se 
refer ant au des sin annexe. 

Cette figure est une coupe d'un revfitement suivant l'xi vent ion. On 
voit en 1, que ce revdtement comporte une fondation de type classique const ituee 
par du sable, revfitue par une plaque de polystyrene expanse 2, car acter is tique 
revendiquee dans le brevet principal, le revfetement final 6, etant constitue 
par une chape de caoutchouc 3, li€e par un liant deer it entre autre dans le 
premier certificat d 1 addition, ce revfitement final ay ant comme caracterlsti- 
que particuliere de comporter une couche 4, amstituee par un revHtement de 
polyurethane pose sur la chape de caoutchouc geiifie. 

Le revfitement final de polyurethane est obtenu par un melange de 
100 parties d'ekamere qui est un polyether derive de l'oxyde de propylene 
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auquel on melange un prepolymere obtenu par reaction en exces d'un isocyana- 
te. sur un poly&ther additionne" de charges de porphyre et d f isocyanate servant 
de catalyseur, et de 43 parties en poids d r isocyanate. 

. On recouvre tout d'abord la couche caoutchouteuse geliflee de pr^poly- 
5 mere du type toluene, methyle" thy lc6 tone servant d' agent de lfeison avec ie film 
de polyure* thane. 

Ce film est porte* sur la surface suivant les moyens usuels utilises 
dans les enductions de surface. On obtlent ainsi un film de polyur ethane d'une 
epaisseur comprise entre 1 et 6 mm. 
10 On projette, apres I'enduction de la couche caoutchouteuse geTifiee, et 

avant solidification de celle-ci, des grains, de polyur 6 thane, indiqufis en 5. 
Ces grains ont una granuloma trie de 5 mm. 

Les grains tombant sur la couche visqueuse du melange eTcamere- iso- 
cyanate sont enrobes dans ce melange, lis se prennent en masse apres sol id i- 
15 f ication du film comme indique" en 5. On obtient ainsi un revfitement super fi- 
ciel anti-derapant ayant une resistance 2 a 3 fois super ieure aux rev&tements 
usuellement utilises.. 

II est bien entendu que I 1 on peut apporter au mode de realisation 
qui vient d'etre dficrit, divers changements, perfectionnements on additions, 
20 que l'on peut remplacer certains elements Equivalents sans alter er pour cela 
l 1 economic generale de 1 1 invent ion. 

En particulier les proportions d 1 eTcamere et d 1 isocyanate peuvent 
varier dans certaines llmites suivant la resistance recherchee. 
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1. Revetement de sol selon la revendication 1 du brevet 2 163 749 pour sols 
a utilisation intense comportant una fondation de type classique a base d'e- 
lfements dure reconverts de sable, super po see par une couche de materiau cel- 
lulaire souple et imputrecible, et recouvert d'une chape, constitute d'une 

5 - sous- couche caoutchouteuse et d'un revetement super f iciel de caoutchouc gra- 
nuleux, caracteria6 par le fait que ladite couche caoutchouteuse liee 
est revfitue dun film de polyur ethane. 

2. Revetement selon la revendicatioa 1, car ac terise par le fait que le film de 
polyurethane a une epaisseur comprise entre 1 et 6 mm. 

10 3. Revetement de sol selon l r une quleconque des revendlcations 1 et 2, carac- 
terise par le fait que le film de polyurethane est obtenu par un melange d'un 
polyether derive de l*oryde die propylene melange* a un prepolymere obtenu par 
la reaction d'un exces d'un isocyanate sur un polyether, additionne de char- 
ges miner ales et/ou organiques et de catalyseur approprie, denomme ekamere 

13 . et d' isocyanate. 

4. Revfitement de sol selon la revendicatioa 3, caracterisd par le fait que lea 
charge 8 aaaitionnees a l'eTcaraere sont du porphyre et le catalyseur, 1 1 isocyanate 

5. Revetement de sol selon l'une quelconque des revendlcations 3 et 4, carac- 
teria£ pair le fait que ledit melange d'efeamere- Isocyanate contient une propor- 

20 de 100 parties en poids pour 1 1 ekamere et de 10 a 50 parties en poids pour 
1* isocyanate. 

6. Revetement de sol selon l'une quelconque des revendlcations 3, 4, 5, ca- 

racteriae par le fait: que ledit melange melange d'dkamere- isocyanate con- 

... * 
tient une proportion de 100 parties en poids d 1 ekamere et de 43 parties 

25 en poids d' isocyanate. 

7. Revetement de sol selon l'une quelconque des revendlcations 1 a 6, carac- 
terise par le fait que le film de polyurethane contient des ^grains de polyu- 
re thane enrobes dans le melange ekamere- isocyanate. 

8. Revetement de sol selon l'une quelconque des revendlcations 1 a 6, carac- 
30 terisd par le fait qu'il contient des grains de caoutchouc enrobe a dans le 

melange ekamere- isocyanate . 

c 

9. Revfitement de sol selon l'une quelconque des revendlcations 1 a 8, carac- 
• terise par la fait que ledit film de polyurethane est fixe a ladite couche 

de caoutchouc gelif iee par un prepolymere du type toluene, mfi'thylethylcfi- 
35 tone. 

10. Precede d'obtentioh d'un revetement de sol selon l'une quelconque des re- 
vendlcations 1 a 9, caracterise par le fait qu'on enduit une surface caout- 
chouteuse liee par un melange d'un polyether derive de l'oxyde de pro- 
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pylene melange* tun prepolymfcre obtenu par reaction d'un exces d'un isocyanate 
sur un polydther, addltlonne' de charges min&rales et/ou organiques et de cataly- 
seur appropri£, d^nbnrafi dkamare et d'un isocyanate, et qu'on projette a la 
•suite avant solidification du film obtenu des grains de polyure' thane ou de 
caoutchouc. but ledit film. 
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